(19) 



JAPANESE PATENT OFFICE 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

(11) Publication number: 05289322 A 

(43) Date of publication of application: 05.1 1 .93 



(51) int. ci G03F 7/004 
G03F 7/023 
G03F 7/028 
G03F 7/20 
G03F 7/30 
H01L 21/027 




(21) Application number: 04090609 

(22) Date of filing: 10.04.92 


(71) Applicant: 

(72) Inventor: 


HITACHI LTD 

SHIYUREEGERU REO 
UENO TAKUMI 



(54) PATTERN FORMING MATERIAL AND METHOD 
FOR FORMING PATTERN USING THE SAME 

(57) Abstract: 

PURPOSE: To form a pattern having steps by exposing a 
pattern forming material which drastically changes 
dissolving rate at some developing time, through a mask 
having a pattern different in transmissivity. 



soluble phenolic resin, a dissolving restrainer, an acid 
precursor and an acid capturing agent, is drastically 
changed at some developing time. The pattern having 
steps is formed by baking and developing after exposing 
the material through the mask having the pattern 
different in transmissivity. Thus, the pattern having 
steps and high resolution is formed by the exposing 
method by the use of a short wavelength light exposure 
device. 



CONSTITUTION: The dissolving rate after exposing and COPY RiGHT: (C)1993,JPO&Japio 
baking the pattern forming material containing an alkali 
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